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II existe dejk des jCeuilles pour la -fabrication des 
•cigarettes ou des. cigares constitutes par ,un melange de tabac * 
plus ou moins reduit* en*poud£e . et par des matiferes cellulosi- 
q[ues egalement reduitee en poudre . . 

Les feuille's de ce genre n ! ont pas donne* les re- 
. sultats escomptes parce qu'elles ne preseritent pas une suffi- 
sante resistance au dechir ement ;'. 

La presente invention pelmet d'eviter cet inconvenient 
et consiste h, realiser un rdseau constitue par .des fibres pro- 
ve nant .des' elements fibreux de la feuille de tabac tel s qL ue les 
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c6tes et par des fibres cellulosiques longues telle s que 
celles des- plantes annuelles ( lin , cha^vre , jute , manille ? 
murier , etc... ) avec ou sans poudre de tabac provenant des 
dechets de tabac et adherant audit reseau . , 

Du fait de la presence des longues. fibres de ma- 
txeres cellulosiciues au lieu de matiere cellulosique reduite 
en poudre , on obtient une f euille composite plus resistante 
au dechirement et ainsi susceptible d r §tre utiliste plus 
£f ficacement . ^ ' 

L 'augmentation de la resistance mecanique de la 
f euille ainsi constitute provient &e$ liaisons intimes deve- 
loppees au cours du. trait ement entre les fibres longues des 
plantes annuelles et les fibres plus courtes des Elements 
. ligneux de la v feuille . 

Ces liaisons prtsentent un caractfere* physico-chimiq^ui- 
se tr&duisant par un gel ^ui adsorbe les tltflients cellulaires 
isoles provenant de la poudre de tabac . '. 

On tvite ainsi l'emploi d ' elements & base 'de cel- 
lulose substitute , dont .les inconvtnients sont connus et on 
obtient par contre- une feuille dont le goftt et l'odeur' sont 
absolument comparables a ceux des produits obtenus exclusive- 
ment b. partir du tabac naturel . , 

* -Une telle feuille peut etre realisee de la mani&re' 
suivante : 

On transforme les dtchets de tabac provenant des 
cStes ou des parties ligneusee de la plante par un traitement 
quidivise les elements en augmentant la surface d'adscrption 
et en maintenant au maximum la longueur des fibres . Ce trai- 
tement peut §tre effectue en milieu aqueux dans les rnateriels 
classiques de la technique papetifere ( piles hollandaises , 
raffineurs , etc,,. ) mais ceci n.'est pas limitatif du proce*6 
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Pour obtenir le maximum d 'elf icacite du procede 
les cotes ou parties ligneuses de La plante a tabac se.ront 
traitees sous forme de suspension aqueuse comprenant 4 a 8 
parties de cotes ou dockets ligneux^pour 100 parties de 
suspension .. Une telle concentration de produit permet d ' e- 
• '.i j«r le raccourcisseir.ent des fibres . et' favorise le develop 
pemenf du gel . a la fin du traitement , la pate ainsi tib- 
tenue aura un- degre d "cngraissement egal au moins a 40° 
Shopper-Riegler . 

' On prepare , d' autre part , par les procedes habi. 
tuels de la technique papetiere , une pSte- a papier en 
partant d » une mat ie r e cellulosique a' lohgues fibres comme • 
cellas des plantes annuelles ( lin , chanvre ,' jute , m a - 
nille , murier , .etc... ) on lessive cette pate comme connu 
on la blanchit ou .non.. La pate doit presenter des cara'c ~. 
teres hydrophiles et des elements: longs et fibrilles . Elle 
doit avoir un .degre d ' engraissement egal ," au moing b. 750. 
Shopper-Riegler •. . \ ■ ■ 

On melange ensuite la.pate a.papier ainsi obtenue 
avec l a pate de tabac dans une proportion definie telle que-, 
par exemple : 

10^ de pate a papier , ' ' 
.90 f 0 de pate de tabac. 

A ce melange ', oh ajoute juste avant l»emploi , •' 
la poudre de tabac qui se trouve 'ainsi fixee sur le gel 
dont il a ete fait mention plus hajxfc . Ceci evite dans une ' 
large mesure le lavage d es .dlements aromatique s du tabac . 

A titre d' exemple •, on incorporera 1 partie en ; 
poids de poudre de tabac pour 3 parties du melange paWa 
papier-, pate de tafcac - (compters en poids de mati'feres se- 
ches)- . ■ 1 ' 
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Le melange obtenu est ensuite delaye jusqu 1 a 
consistance convenable et envoye dans une machine h papier 
oii-il est transform^ en feuille , d'epaisseur adaptee , soit 
d'une fa?on continue , soit d 'une fa?on discontinue . 

Les eaux d'egouttage provenant du traitement du 
Jlange sur la toile de la machine k papier peuvent §tre 
utilisees pour la dilution des produits §i travailler ulte - 
rieurement . On evite ainsi des pertes de produits soluble s . 

La resistance mecanique de la feuille obtenue 
est suf f isamment elevee pour- qu' on puisse augnienter la sur— * 
face des elements inte rcellulaires par l 1 action d'un produit 
decomposable k chaud tel que le bicarbonate d T ammonium par 
exemple . Ces produits seraient introduits dans la composi- 
tion de la pate et manif esteraient leur effef pendant 1*614-,' - 
vation de temperature consecutive h 1' action des cylindres 
• secheurs de la machine a papier . XJrx dosage judicieux du 
produit ' permettrait un ajustement optimum de la Vitesse et 
dela temperature de combustion de la feuille de tabac re- 
constitute • . . . 

Pour conferer h la feuille ainsi -rdalisde cer - 
tains ar&mes ou certains caracteres de combustibilite , on ■ 
peut a j outer h ladite feuille soit pendant sa fabrication , 
spit apres , des produits chimiques . 

Enfin , la resistance mecanique des produits obte- 
nus est suffisante pour supporter des traiteiserits d'eiaboutis- 
sage et de decoupe , destines a alleger la feuille et h aug- 
ment er son pouvoir de remplissage . 
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HBSOHE 

La presente invention a pour objet : 
-1°) a titre de produit industrial nouvs^u , une 
feuille de tabac reconstitute par un reseau f or:.ie de fi - 
i'res d'a tabac et de fibrfes cellulosique s longues et par 
des dechets de tabac reduits en poudre adherant audit r«-' 
seau o 

2°) -uri procede pour la fcealiaation d'une feuille 
de tabac conf oriiie au paragraphe pr£ cedent , consistent, a 
amener les parties ligneuses des. feuilles de tabac* ( c6tes 
notamment )' h I'etat de fibres aussi longues que possible 9 
h amener d'autre part les matieres cellulosiques a fibres 
longues h I'dtat de fibres , & mettre en suspension li - 
quide d'une part, les fibres de tabac ainsi obtenues et d f 
autre part les fibres de mat-ieres cellulosiques ainsi ob- 
tenues , h melanger les deux solution^ realisees , et i 
egoutter ce melange pour, le transfoimer en feuille par 
exeraple ear une machine h faire le papier ... 
De preference : 

a) la transformation des parties ligneuses des 
feuilles de tabac a I'etat de fibres est realisee dans un 
appareil utilise en technique papetifere de preference 
sous forme de suspension liquide ( par exeinple 4 k 8 par- 
ties de tabac' pour 100 parties de liquide ) . 

b) a la * fin du traitement prevu sous a) la 
masse obtenue presente un degre d 1 engraisseraent d'au 
moins 4-0° Shopper-Riegler . ... 

1 c) la transformation des matiferes cellulosique s 

a I'etat de fibres est realisee dans un appareil utilise 
en technique papetiere . 
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• d) k la fin du traitenLenc prdvu sous c) la mas- 
se obtenue presente un de^re d ' engraissement au mo in 3 
egal h 75° Shopper-Hie gler . 

e) on melange 10 parties de la suspension li — 
r*:itie contenant les fibres de matieres cellulosiques pre- 
cipes h. 90 parties de la suspension liquide contenant 
les fibres des matieres ligneuses du tabac . 

f) on adoute au melange de fibres de matieres 
cellulosiques et de parties ligneifbes du tabac et avant 
sa transformation en feuilles flu tabac reduit en p-oudre 
par exemple dans la proportion d'une parti e de poudre* 
pour trois parties du ■ melange- . 

g) les eaux provenant de i 1 <§gout-fcage du "me- 
lange sont reutilis^es pour la mise en suspension des pro- 
duits a trait er . 

' h) on peut a j outer audit melange avant son 
(S^outtage* un agent destine .a augmenter la surf a be des ele- 
ments intercrellulaires tels que le bicarbonate d 1 ammonium. 

i) on peut aj outer audit melange de preference 
avant son egouttage un produit destine h modifier l f *ar&me, 
son degre de combus tibilite , etc.. 
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